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Nach einem alteren Vorschlag werden ver- 
dichtete Holzstiicke fur Schalterkappen o. dgl. 
aus nicht unterteilten, getrankten Holzstiicken 
dadurch hergestellt, daB man den mit hart- 
5 bar-em Kunstharz getrankten Holzrohling 
durch Verdi chten und unter einer bis ins. 
Innere des Holzstiickes durchgreifenden Tren- 
nung des Faserverbandes oder Anderung des 
Faserverlaufes in einer gegebenenfalls be- 
10 heizten PreB- oder Ziehform in eine gegen- 
uber dem Holzrohling abweichende Form 
bringt. So kann man z. B. einen etwa schalen- 
formigen Holzrohling in eine Schalterkappe 
umwandeki. 

15 Bei dem Verfahren gemaB der ErjSndung 
wird von zusammenhangenden, mit Kunstharz 
getrankten Holzrohlingen ausgegangen. Die 
Erfindung hat die Aufgabe, ehrerseits den 
fiir das Pressen erf orderlichen Druck zu ver- 

20 kleinern, andererseits die PreBform nnd die 
Form des Holzrohlings zu vereinfachen. 

ErfbndungsgemaB werden als Ausgangs- 
material stab- oder bretrformige, zusammen- 
hangende, mit Kunstharz getrankte Holz- 

25 stiicke verwendet, und diese Holzstiicke wer- 
den der Lange nach in die PreBform derart 
eingeschoben, daB ihre Fasern wenigstens an- 
nahernd parallel zu der mit der PreBrichtung 
zusammenf allenden Langsachse der Form ver- 

30 laufen. Hierauf wird das Holzstiick unter 
Ineinanderschieben der einzelnen Fasern zu- 
sammengepraBt, 

Die Erfindung soli an Hand der in der 
Zeichnung dargestellten Beispiele naher er- 

35 lautert werden. 

Fig. 1 . zeigt die Herstellung eines Hand- 
griffes aus einem Holzstab 1. Dieser wird 
in die Hohlung der PreBform 2 eingeschoben 
und durch einen Stempel 3 in der durch einen 

40 Pfeil angedeuteten Richtung, also langs der 
Fasern, zusammengepreBt. Das Holz baucht 



sich dahei auch in die Einbuchtungen 4, 5 der 
PreBform aus. Entsprechendes gilt fiir 
Fig. 2, welche die Herstellung von verdich- 
teten Holzbolzen mit Gewinden betrifTt. 45 

Die Fig. 3 und 4 zeigen in zwei verschie- 
denen Ansichten die Herstellung eines 
T-Progls aus verdichtetem Holz; hier werden 
in die PreBform 6 die Latten 7, 8 eingescho- 
ben und beim Zusammenpressen in der 50 
Faserrichtung innig miteinander verbunden. 

Fig. 5 zeigt im Schnitt eine PreBform zur 
Herstellung eines Rohres mit rechteckigem 
Querschnitt. Hier sind in den Hohlraum 
der PreBform 9 die vier Latten 10 emgescho- 55 
ben, die bei der Verdichtung in der Faser- 
richtung innig miteinander verbunden werden. 

Patent an spruche: 

1. Verfahren zum Herstellen von ver- Go 
dichteten Holzgegenstanden aus mit er- 
hartendem oder hartbarem Harz, Kunst- 
harz o. dgl. getrankten, zusammenhangen- 
den Holzrohlingen, die in einer beheizten 
Form verdichtet werden, dadurch gekenn- 65 
zeichnet, daB zusammenhangende stab- 
oder brettformige, getrankte Holzstiicke 
der Lange nach derart in die Form ein- 
geschoben werden, daB ihre Fasern wenig- 
stens annahernd parallel zu der mit der 70 
PreBrichtung zusammenf alien den Langs- 
richtung der Form verlaufen und daB 
hierauf in der ublichen Weise das Roh- 
material zusammengepreBt wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1 zum Her- 75 
stellen von Formstaben, Rohren o. dgl., 
dadurch gekennzeichnet, daB die PreBform 
wenigstens annahernd durch Einschieben 
von einzelnen. Staben, Platten, Brettern 

o. dgl. ausgefullt ist und diese dann durch 80 
Zusammenpressen in der Faserrichtung 
innig miteinander verbunden werden. 
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